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Abstract Of EPO 540098 

Tlie material comprises a bass layer, e.g. of silver or white gold, covered with a layer of precious metal 
and plated with platinum. The platinum coating contains microscopic particles of other materials, selected 
from the group comprising silicium, tungsten carbide, nitride carbide, diamond and PTFE. The platinum 
coating is 2.5-3.5 mu m thick, and it can be applied by chemical, physical or electrolytic means. 
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(54) Pfece d'orf 6vrerle, de bijouterie, de joalllerle d'horlogorje, de decoration ou analogue 

(57) Pifece cTortevrerie, de bijouterie, de joaillerie. 
d'horfogerie ou analogue, du type component une base 
en metal fin, una couche barrifire recouvrant la base, et 
une couche sup&ieure en un autre metal ftn adh6rant a 
la couche barri&re, caract&ls&e en ce que la couche 
barrl&re est en piatine. 
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Description 
Domaine technique 

[0001] Llnvention se rattache au domains de rorfevre- 
rie. Ia bijouterie ou ITTorlogerie. Elie vise plus precisS- 
merrt (a fabrication d'objets realises a partir d'une base 
en metal fin et presentant un placage en un autre metal 
fin. II peut sragir par example de bijoux a base cTargsrrt 
recouvert d\jn placage d*or. Elle consists plus precise- 
merit en IVtilisation de piatine pour constituer une cou- 
che barriere dWerposition entre lee deux metaux f rns. 

[0002] la realisation de pieces d'crfevrerie Ou de 
bijoux realises a base d'argerrt dore. plus cormu sous 
Pappeilatton Vermeil* est connue depuis do nombreux 
Bteclea. 

[0003] Ainsi. ce type de piece est realise a partir d'une 
base en argent reoouverte d'une couche d'or. Or, on a 
observe depuis longtemps qu'au niveau de la surface 
de jcncfon entra rargent et I'or. des migrations dlons 
avaient lieu, dues a das reactions etectrochimiques. Ce 
phanomene modtfie la structure de la couche d'or, ce 
qu se tradutt par une degradation des qualites super! i- 
cielles. et rapparition de Scries de sutfuraibn de 
I'argent particulierement inesthefiquea 
[0OO4] Pour palller cet inconvenient on a propose, 
avarrt de plaquer la.coucha cfor sur I'argent, de depose* 
sur la base d'argent une couche intermediaire en un 
matenau different, servant de barriere et interdisant la 
migration dlons. Historiquement, on a cTabord utilise du 
nickel pour former cette couche frontiers. Par la suite, 
on a progressivemeni remplace Id nackel par un aliiage 
de palladium et de nickel. 

Or, le coot cfun tel aJIrage palladium-nickel est 
ires important et augmente le prix de revient d'une 
piece ainsi realised. 

(0005] En outre et eurtout le nickel present© un carac* 
tare allergene et a ete progressivement prohibe dans 
ilndustrie de fabrication des objets en metaux preoieux 
destines au contact avec la peau. 
[0006] Un des problems* que se propose done de 
resoudre llrvention est ceiui de la realisation de zones 
barrieres entre rargent et Tor n'utilisant pas de nickel 
meme en tresfaibies proportions. 
[0007] Par ailleurs, on connaTt des bijoux realises en 
argent plaque piatine qui presenter* un eclat caracteris- 
tique tres recherche. Or, compte tenu des techniques 
de fabrications exietantes. les couches de placage de 
teis bijoux sorrt d'une epaisseur axtremement reduita. 
En etfat, les couches de piatine actuellement obtenues 
sont tres fines et tres tendues et par consequent per- 
meases et relatrvement cassarrtes. On observe le 
meme irxxjnvenierrt a un degre encore superieur, avec 
(es couches de placage en palladium pur. 
[0008] En outre, il est egalement connu de recouvrir 
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les bijoux a base d'argent d'une couche de rhodium qui 
protege rargent d'une oxydation en formant une bar- 
riere vis-a-vis de I'air ambiant Or, § le rhodium est tres 
resistant et confers aux bijoux ainsi obtenus une bonne 
5 tenue aux chocs, en revanche son eclat est relativement 
mediocre. 

Expose de Invention 

10 [0009] LWention concerns done une piece d'orfevre- 
rie. de bijouterie, de joaillerie ou cThorlogerie. du type 
comportant une base reallsee en un metal fin, une cou- 
che barriere recouvrarrt la base, et une couche supe- 
rieura en un autre metaJ fin recouvrant la couche 

is barriere. 

La piece eorrforme a I'invention se saracterlse en 
ce que la couche barriere est en piatine. 
[0010] Autrement dit, rfrrvention consists k utJGser le 
plaline en tant que materiau servant de zone barriere 

20 entre deux metaux fins, comme par example I'or et 
I'argent Or, comme defa dit, l f utilisation du piatine etah 
connue dans les domaines de Unvention uniquement 
pour reaiiser des couches de placage exterieur cTepais- 
seur extrememerrt rsduite, Comme deja dit. Jes proprie- 

25 tes mecaniques de ces placages de piatine etsient loin 
d'etre saBsfaisantes notarrimertt en terme de resistance 
aux chocs et de permeabilite. Or, par effet surprenant, 
['invention permet d'obtenir des zones barrieres de 
bonne quaiite car cTepaisseur relativement importante, 

so [0011] Rar ailleurs, compte tenu du prix du piatine, 
I'honYne de metier serah dissuade cTutiliser un tel mate- 
riau pour reaJiser la xone frorttiere dont I'epaisseur est 
nettement superieure a I'epaJsseur d*une couche de 
placage de piatine traditionnel. 

35 [0012] Dans une forme perfectiormde de linvention, la 
piatine des couches barrieres comprend en outre un 
ajout forme de poudres de particules submicronales. 
Par submicronaJes. on entend que ies particuies de 
poudre incluses dans le piatine ont des dimensions de 

40 rordredu micron. 

[001 3] En pratique, ies panicuies subrrncronales sont 
en un materiau choisi dans le groupe comprenant entre 
autres: la silica, le carbure de tungstene, la carbure de 
nHrure, le clamant et le polytetrafluoroetnylene. 

45 [0014] Ainsi, en fonction de la poudre utilisee, on peut 
modffier les caractenstiques intrinseques du plaline 
notarnment en termes de tenaon, de durete, de colons 
et de resistance a I'abrasion. 
[0015] En pratique, la couche barriere a une epais- 

so seur comprise entre 1 et 4 microns, et de preference 
comprise entre 2.5 et 3,5 microns. Comme deja dit, les 
epai6seurs de couches de pJaiine ainsi obtenues sont 
nettement supariauras a celles employees pour les cou- 
ches de placage de piatine constituant IVtiiisation tradi- 

55 tionnelle du piatine, 

[001 5] invention permet done de reaiiser des objets 
d'orfevrerie ou de bijouterie correspondant a I'appella- 
tlon regiementee Vermeil" pour laqueBe Tepaisseur de 
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la couche de placage en or jaune est superieure St 2 
microns et generalernent inferieure a 20 microns. * 
[001 7] II est egai ement possible de realiser des objets 
dans lesquels la couche superieure dor presents une 
epaisseur comprise antra 1 et 4 microns. Ainsi, cette s 
couche d'or assure une protection de I'argent centre les 
Sventuelles zones de parmeabilite de la couche carac- 
ieristique de platine. 

[0018] || peut egalsment s'averer avantageux de rea- 
User une piece d'orf evrerle ou de bijouterie prenant une u 
succession de couches superposes en metal fin entre 
chacune desquelles est interGatee une couche baniere 
caracteristique en platine. On realise ainsi un element 
muffl*couches dans lequel chaque couche, notamment 
cells de platine. sont cTepatsseur moindre, ce qui ame- « 
liore les proprietes mecaniques de chacune de ces cou- 
ches, notamment en termes de tension, et se traduh par 
une meilleure tenue de la piece finale. 
[0019] Avantageusement, on peut feire sufoir a la 
piece multi-couches un traitement thermique qui a pour 20 
effet d'eliminer certains residus de depot voire dans 
certains cas da realiser un leger aNIage au niveau da fa 
jonction des differantas couches entre elles. 
[0020J Dans una autre forma de realisation de linven- 
tion, la couche superieure d'or est recouverte d*une ss 
couche suppiemerrtaire en platine, Ainsi, on peut reali- 
ser des objets correspondant a I'appaliation reglemen- 
tee "vermeil Wane", qui sont constitues, de Pirrterieur a 
Pexteneur, da la base en argent, puis dime couche bar- 
riere caracteristique en platine, puis une couche supe- so 
rieure an or, puis errfin cfune couche exterieura an 
platine. 

Manures da realiser nnvenHoji 

35 

[QQ21 ] Comme deja dft, Pinverrtion concerne les objets 
utifees en orfevrerie, en bijouterie, en joaiUerie et voire 
en horloflerie. II peut done s'agir da bijoux, de montres 
ou d'articfes de metal predeux de type ires varies. 
10022] Dans la suite de la description, on presente to 
('application de {'invention a des objets d'argent plaques 
or. mais rinvention couvre egalement les places r6all- 
sees en plaquaga cfor Wane sur or jaune, ou vice versa 
ou encore d'autres types de plaquage d^n premier 
m^taJ fin sur un second, le point essentia eiant que la 
couche intermecfaire soit en platine. 
[0023] Ainsi. pour realiser un bijou conforms a [inven- 
tion, on precede sur robjet da base en argent, issu par 
example de fonderie, au d4p6t d'une couche caracteris- 
tiqued* platine. Ce dep6t peut s'obtenir par un precede so 
physique, chimique ou electrolytique. connu en soi, qui 
ne sera done pas detaille ci-apres en detail. 
[0024] Conformement a une caracteristique essen- 
tieile de rinvention. la couche barriere en platine pre- 
sente de preference une epaisseur comprise entre 2.5 ss 
a 3,5 microns. Bien errtendu. rinvention couvre egale- 
ment les realisations dans lesquelles Pepaisseurde pla- 
tine sera comprise entre 0,5 et 4 voire 5 microns. 
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[0025] L'&ape suivarrte da fabrication du bijou con- 
siste a deposer una couche superieure en or sur la cou- 
che de platine caracteristique. 
[0026] Plusieurs cas de figures sont envisageables. 
Ainsi. si Pon souhaite realiser un objet repondant a 
J'appellation reglementee "vermeil", la couche d'or blanc 
ou jaune presents una epaisseur comprise entre 10 et 
20 microns et est reafcee par depot physique, galvani- 
que ou electrolytique- 

[0027] Dans Je cas oil Pon souhaita uniquement reali- 
ser une couche de protection de la couche de platine 
caracteristique, la couche d'or superieure presente une 
epaisseur comprise entre 2 et 3 microns. Getie couche 
d'or realise ainsi une protection et une couverture de la 
couche de platine et permet de prevent les risques 
cfoxydation et de suKuration de Pargent qu'occasioune- 
raient des zones permeable© de la couche de platine 
caracteristique. 

[0028] Comme deja dh% il peut s'averer avantageuxde 
realiser une succession de dSpdts alter n6s de couches 
de metal fin et de couches barriere de platine* Dans ce 
cas, il est possible de diminuer Papaisseur des couches 
de barriere de barriere en platine, ce qui est favorable 
en termes de tension, On augmente ainsi la resistance 
rnecanique globala da la pi&ce realisea. Ainsi. les dWf e- 
rentes couches superposees peuvent par exemple 
avoir une epaisseur de un micron et dire au nombre de 
deux ou trois, voire plus. Pour assurer une bonne horno- 
geneite des proprietes mecaniques de Pensembie muHi- 
couches. on peut fitre amene a soumettre cet element a 
un traitemartt thermique. ce qui a pour effet d'une part, 
crefrminer d'eventuels residus de depots indesirabies. et 
cTautre part, de provoquer une legere fusion et done un 
alliage au niveau des zones de jonction des couches de 
platine avec les couches de mela! fin. . 
[0029] II est important de noter que PepaJssaur de la 
superposition des couches de platine et de metal fin 
caracteristique de ilnvantion est nettement superieure 
aux epaJsseurs de couches de platine utinsee en pla- 
cage tradrtionnellement. qui sont typiquement de rordre 
du micron. 

[0O301 ^invention couvre egalernent les variantes de 
realisation dans lesquelles le bijou obtenu comme demerit 
precedemment recort une couche da placage axieneur 
reaiisee egalement en platne, grace a un depot physi- 
que. eJectralytique ou chimique. 
[0031 ] Dans ce cas, Peparsseur de la couche de pla- 
cage est superieure a trots microns, «t avantageuse- 
ment comprise antra dix et vingt microns. 
[0032] . Conformement a une caracteristique impor- 
lante de rinvention. !a platine utilise pour reaJisar la cou- 
che baniere et Peventuslle couche de placage peut 
contsnir des parbcules de poudra submicronales. Ainsi, 
par example tors de la preparation du pfat'ne avant son 
depot, on incorpore certaines poudres permetlant de 
modifier les caracteristiques mecaniques ou estftSti- 
ques du platine. 

[0033] Ainsi, si Pon souhaite augmenter la durete de 
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la couche da platine. on choisit une poudre de diamarrt, 
ou de metal dur comma par exemple le carbure da 
tungstene ou de nitrure. 

[0034] Par aiHeurs, si Ton souhaite augmenter la resis- 
tance de la couche de plaoage a I'usure, aux frotta- s 
merits et aux grfssements, on choisit dlncorporer una 
poudre de mafieres thermoplastiques comme par 
exemple du polytetrtf luorure d'ethylene commercialise 
sous la marque deposee TEFLON®. On peut egale- 
mant incorporer des poudras telles que la silica ou 10 
autres oxydes permettant d'Obtenir des effets de cou- 
leur particuliarement esihStiqueS- 
[0035] Ainsl, les articles d'orfevrerie ou de bijouterie 
conforrnes a llnventton presentent de nombreux avan- 
tages par rapport aux bijoux equivalents realises ante- 15 
rieurement En ce qui concerne les proprietes 
mecaniques, on peut clter une augmentation d'epais* 
seur, de la resistance aux chocs et aux frottements. Sur 
le point de vu* esthetique, on obtient des articles pre- 
sentarrt un eclat et des color is supeneurs a oeux obte- so 
nus notamment grace au placage de rhodium. 
[0036] En outre, remploi de platine elimine toute utili- 
sation da nickel, oe qui correspond aux futures normes 
de reglementation. 

25 

Revindications 

1 . Piece crorfeVrerie, de bijouterie, de joaillerie, d'hor* 
logerie ou analogue, du type comportant une base 

en metal fin, une couche barrier© recouvrant la so 
base, at une couche supeneure en un autre m£tal 
fin adherant a la couche barriere, caracterisee en 
ce que la couche barriere est en platine. 

2. Piece selon la revendlcation 1 , caracteVisaa an ce 35 
que le platine da la couche barriere comprend en 
outre un ajout de particules submicronales. 



6 

7. Piece selon Tuna das revendicatiorts i a 6, caracte- 
rises an ce qu'elle a subi un traitement thermique. 

8. Piece selon rune des ravendications 1 a 7, carafitfc 
rises en ce que la base est realisee en argent at en 
ce que la couche superieure est realisee en or. 

& Piece selon fune das revencfications 1 a 8, caracte- 
risee en ce que la couche superieure est recou- 
verte d'une couche supplememaire en platine- 

ifJL Piece selon la revenolcation 9, csracierisee en ce 
que Ea couche supplemental de platine presents 
une epaisseur comprise entre 10 et 20 microns. 



3- P?fe/** ftdnn la rfluanrtirsfttirtfi 2. mract^nsea en C9 

que les poudres submicronales sont en un mate- *Q 
riau choisi dans le groupe comprenant ta silice. le 
carbure da tungstene, le carbure de nftrure, le dia- 
mant et le polytetrafluoroethylene. 



4. Piece selon la revendicafon 1 , caracterisjlfi en ce 45 
que la couche barriere a une epaisseur comprise 
entre 0.5 et 4 microns. 

5- Piece selon ia revendicatton 4. caracteriseo en ce 
que la couche barriere a una epaisseur comprise so 
entre 2.5 at 3,5 rnicrons. 

6. Piece selon Puna des revindications 1 a 5 t caracte- 
rjs&a en ce qu'elle comprend una succession de 
couches superposees en metai fin entre chacune 55 
dasquelles est intercaJee une couche barriere en 
platine. 
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